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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine neuartige Polymerfolien sowie PolymerFasern und Polymere auf 
Basis von Polyazolen, die aufgrund ihrer hervorragenden chemischen und thermischen Eigenschaften vielfaltig eingesetzt werden 
kann und sich insbesondere als Folie bzw. Membran fur die Gasreinigung und Filtration eignet. 
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Polymerfolie auf Basis von Polyazolen und deren Verwendung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine neuartige Polymerfolie auf Basis von 
Polyazolen, die aufgrund ihrer hervorragenden chemischen und thermischen 
Eigenschaften vielfaltig eingesetzt werden kann und sich insbesondere als Folie 
bzw. Membran fur die Gasreinigung und Filtration eignet 

Polyazole wie beispielsweise Polybenzimidazole (©Celazole) sind seit langem 
bekannt. Die Herstellung derartiger Polybenzimidazole (PBI) erfolgt ubiicherweise 
durch Umsetzung von 3,3\4,4'-Tetraaminobiphenyl mit Isophthalsaure Oder 
Diphenyl-isophthalsaure bzw. deren Estern in der Schmeize. Das enstehende 
Prapolymer erstarrt im Reaktor und wird anschlieftend mechanisch zerkleinert. 
Anschlieftend wird das pulverformige Prapolymer in einer Festphasen- 
Polymerisation bei Ternperaturen von bis zu 400°C endpolymerisiert und das 
gewunschte Polybenzimidazole erhalten. 

Zur Herstellung von Polymerfofien wird das PBI in einem weiteren Schritt in polaren, 
aprotischen Losemitteln wie beispielsweise Dimethylacetamid (DMAc) gelost und 
eine Folie mittels klassischer Verfahren erzeugt Die vollstandige Entfernung des 
Losemittels ist jedoch nicht einfach und erfordert einen erheblichen Aufwand. Ein 
entsprechendes Verfahren hierzu ist in der deutschen Patentanmeldung Nr. 
10109829.4 beschrieben. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es Polymerfolien auf Basis von Polyazolen 
bereitzustellen, die einerseits die anwendungstechnischen Vorteile der Polymerfolien 
auf Basis von Polyazolen aufweisen oder noch ubertreffen und andererseits in 
einfacher Weise zuganglich sind. 

Wir haben nun gefunden, da£ eine Polymerfolie auf Basis von Polyazolen erhalten 
werden kann, wenn die zugrundeliegenden Monomeren in Polyphosphorsaure 
suspendiert bzw. gelost, in eine dunne Form gerakelt und in der Polyphosphorsaure 
poiymerisiert werden. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Polymerfolie auf Basis von 
Polyazolen erhaltlich durch ein Verfahren umfassend die Schritte 
A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen 
mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. deren Estern, die 
mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure-Monomer enthalten, oder 
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Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen 
Diaminocarbonsauren, in Polyphosphorsaure unter Ausbildung einer Losung 
und/oder Dispersion 

B) Aufbringen einer Schicht unter Verwendung der Mischung gemaB Schritt A) auf 
einem Trager, 

C) Erwarmen des flachigen Gebildes/Schicht erhaltlich gemaB Schritt B) unter 
Inertgas auf Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter 
Ausbildung des Polyazol-Polymeren, 

D) Behandlung der in Schritt C) gebildeten Polymerfolie (bis diese selbsttragend 
ist), 

E) Ablosen der in Schritt D) gebildeten Polymerfolie vom Trager, Schritt E ist auch 
nicht gezwungenermassen notwendig (Beim Herstellen einer 
Kompositmembran-Mehrschichtmembran) 

F) Entfernen der vorhandenen Polyphosphorsaure bzw. Phosphorsaure und 
Trocknung. 

Bei den erfindungsgemafc eingesetzten aromatischen und heteroaromatischen 
Tetra-Amino-Verbindungen handelt es sich vorzugsweise um 3,3',4,4'- 
Tetraaminobiphenyl, 2,3,5,6-Tetraaminopyridin, 1 ,2,4,5-Tetraaminobenzol, 3,3\4,4'- 
Tetraaminodiphenylsulfon, 3,3\4,4'-TetraaminodiphenyIether, 3,3\4,4 l - 
Tetraaminobenzophenon, 3,3\4,4'-TetraaminodiphenyImethan und 3,3' ,4,4 
Tetraaminodiphenyldimethylmethan 

sowie deren Salze, insbesondere deren Mono-, Di-, Tri- und 
Tetrahydrochloridderivate. 

Bei den erfindungsgemati eingesetzten aromatischen Carbonsauren handelt es sich 
um Di-carbonsauren und Tri-carbonsauren und Tetra-Carbonsauren bzw. deren 
Estern oder deren Anhydride oder deren Saurechloride. Der Begriff aromatische 
Carbonsauren umfasst gleichermafcen auch heteroaromatische Carbonsauren. 
Vorzugsweise handelt es sich bei den aromatischen Dicarbonsauren um 
Isophthalsaure, Terephthalsaure, Phthalsaure, 5-Hydroxyisophthalsaure, 4- 
Hydroxyisophthalsaure, 2-Hydroxyterephthalsaure, 5-Aminoisophthalsaure, 5-N 3 N- 
Dimethylaminoisophthalsaure, 5~N,N-Diethylaminoisophthalsaure, 2,5- 
Dihydroxyterephthalsaure, 2,6-Dihydroxyisophthalsaure, 4,6- 

Dihydroxyisophthalsaure, 2,3-Dihydroxyphthalsaure, 2,4-Dihydroxyphthalsaure. 3,4- 
Dihydroxyphthalsaure, 3-Fluorophthalsaure, 5-Fluoroisophthalsaure, 2- 
Fluoroterphthalsaure, Tetrafluorophthalsaure, Tetrafluoroisophthalsaure, 
Tetrafluoroterephthalsaure,1 ,4-Naphthalindicarbonsaure, 1 ,5- 
Naphthalindicarbonsaure, 2,6-Naphthalindicarbonsaure, 2,7- 
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Naphthalindicarbonsaure, Diphensaure, 1 ,8-dihydroxynaphthalin-3,6-dicarbonsaure, 
Diphenylether-4,4'-dicarbonsaure, Benzophenon-4,4'-dicarbonsaure, Diphenylsulfon- 
4,4'-dicarbonsaure, Biphenyl-4,4'-dicarbonsaure, 4-Trifluoromethylphthalsaure, 2,2- 
Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropan, 4,4'-Stilbendicarbonsaure, 4- 
Carboxyzimtsaure, bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester, oder 
deren Saureanhydride oder deren Saurechloride. Bei den aromatischen Tri-, tetra- 
carbonsauren bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester oder deren 
Saureanhydride oder deren Saurechloride handelt es sich bevorzugt urn 1,3,5- 
Benzol-tricarbonsaure (Trimesic acid), 1 ,2,4-Benzof-tricarbonsaure (Trimellitic acid), 
(2-Carboxyphenyl)iminodiessigsaure, 3,5,3'-Biphenyltricarbonsaure, 3,5,4'- 
Biphenyltricarbonsaure, . 

Bei den aromatischen Tetracarbonsauren bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5- 
C12-Aryl-Ester oder deren Saureanhydride oder deren Saurechloride handelt es sich 
bevorzugt urn 3,5,3', 5'-biphenyltetracarboxylic acid, 1 ,2,4,5-Benzoltetracarbonsaure, 
Benzophenontetracarbonsaure, 3,3',4,4-Biphenyltetracarbonsaure, 2,2',3,3'- 
Biphenyltetracarbonsaure, 1 ,2,5,6-Naphthalintetracarbonsaure, 1 ,4,5,8- 
Naphthalintetracarbonsaure. 

Bei den erfindungsgemaB eingesetzten heteroaromatischen Carbonsauren handelt 
es sich urn heteroaromatischen Di-carbonsauren und Tri-carbonsauren und Tetra- 
Carbonsauren bzw. deren Estern oder deren Anhydride. Als Heteroaromatische 
Carbonsauren werden aromatische Systeme verstanden welche mindestens ein 
Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Phosphoratom im Aromaten enthalten. 
Vorzugsweise handelt es sich um Pyridin-2,5-dicarbonsaure, Pyridin-3,5- 
dicarbonsaure, Pyridin-2,6-dicarbonsaure, Pyridin-2,4-dicarbonsaure, 4-Phenyl-2,5- 
pyridindicarbonsaure, 3,5-Pyrazoldicarbonsaure, 2,6 -Pyrimidindicarbonsaure, 2,5- 
Pyrazindicarbonsaure, 2,4,6-Pyridintricarbonsaure, Benzimidazol-5,6-dicarbonsaure. 
Sowie deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester, oder deren 
Saureanhydride oder deren Saurechloride. 

Der Gehalt an Tri-carbonsaure bzw. Tetracarbonsauren (bezogen auf eingesetzte 
Dicarbonsaure) betragt zwischen 0 und 30 Mol-%, vorzugsweise 0,1 und 20 Mol %, 
insbesondere 0,5 und 10 Mol-%. 

Bei den erfindungsgemaC eingesetzten aromatischen und heteroaromatischen 
Diaminocarbonsauren handelt es sich bevorzugt um Diaminobenzoesaure und deren 
Mono und Dihydrochloridderivate. 
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Bevorzugt werden in Schritt A) Mischungen von mindestens 2 verschiedenen 
aromatischen Carbonsauren eingesetzt. Besonders bevorzugt werden Mischungen 
eingesetzt, die neben aromatischen Carbonsauren auch heteroaromatische 
Carbonsauren enthalten. Das Mischungsverhaltnis von aromatischen Carbonsauren 
zu heteroaromatischen Carbonsauren betragt zwischen 1:99 und 99:1, vorzugsweise 
1:50 bis 50:1. 

Bei diesem Mischungen handelt es sich insbesondere um Mischungen von N- 
heteroaromatischen Di-carbonsauren und aromatischen Dicarbonsauren. Nicht 
limitierende Beispiele dafur sind Isophthalsaure, Terephthalsaure, Phthalsaure, 2,5- 
Dihydroxyterephthalsaure, 2,6-Dihydroxyisophthalsaure, 4,6- 

Dihydroxyisophthaisaure, 2,3-DihydroxyphthaIsaure, 2,4-Dihydroxyphthalsaure. 3,4- 
DihydroxyphthalsaureJ ,4-NaphthaIindicarbonsaure, 1 ,5-Naphthalindicarbonsaure, 
2,6-Naphthalindicarbonsaure, 2,7-Naphthalindicarbonsaure, Diphensaure, 1,8- 
dihydroxynaphthatin-3,6-dicarbonsaure, Diphenylether-4,4'-dicarbonsaure, 
Benzophenon-4,4'-dicarbonsaure, Diphenylsulfon-4,4'-dicarbonsaure, Biphenyl-4,4'- 
dicarbonsaure, 4-TrifluoromethyIphthalsaure, Pyridin-2,5-dicarbonsaure, Pyridin-3,5- 
dicarbonsaure, Pyridin-2,6-dicarbonsaure, Pyridin-2,4-dicarbonsaure, 4-Phenyl-2,5- 
pyridindicarbonsaure, 3,5-Pyrazoldicarbonsaure, 2,6 -Pyrimidindicarbonsaure,2,5- 
Pyrazindicarbonsaure. 

Bei der in Schritt A) verwendeten Polyphosphorsaure handelt es sich um 
handelsubliche Polyphosphorsauren wie diese beispielsweise von Riedel-de Haen 
erhaltlich sind. Die Polyphosphorsauren H n+2 Pn0 3 n+i (n>1) besitzen ublicherweise 
einen Gehalt berechnet als P 2 0 5 (acidimetrisch) von mindestens 83%. Anstelle einer 
Losung derMonomeren kann auch eine Dispersion/Suspension erzeugt werden. 
Die in Schritt A) erzeugte Mischung weist ein Gewichtsverhaltnis Polyphosphorsaure 
zu Summe alter Monomeren von 1:10000 bis 10000:1, vorzugsweise 1:1000 bis 
1000:1, insbesondere 1:100 bis 100:1, auf. 

Die Schichtbildung gemafc Schritt B) erfolgt mittels an sich bekannter MaRnahmen 
(GieSen, Spruhen, Rakeln) die aus dem Stand der Technik zur Polymerfilm- 
Herstellung bekannt sind. Als Trager sind alle unter den Bedingungen als inert zu 
bezeichnenden Trager geeignet. Neben diesen inerten Tragern sind jedoch auch 
andere Trager wie beispielsweise Polymerfoiien, Gewebe und VlieRe geeignet, die 
sich mit der in Schritt B) gebildeten Schicht verbinden und ein Laminat bilden. Zur 
Einstellung der Viskositat kann die Losung gegebenenfalls mit Phosphorsaure (konz. 
Phosphorsaure, 85%) versetzt werden. Hierdurch kann die Viskositat auf den 
gewunschten Wert eingestellt und die Bildung der Membran erleichtert werden. 
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Die gemaB Schritt B) erzeugte Schicht hat eine Dicke die auf die nachfolgende 
Verwendung abgestimmt ist und unterliegt keiner Einschrankung. Oblicherweise 
weist die gebildete Schicht eine Dicke zwischen 1 und 5000 (im, vorzugsweise 
zwischen 1 und 3500 i^m, insbesondere zwischen 1 und 100 nm auf. 

Das in Schritt C) gebildete Polymere auf Basis von Polyazol enthalt wiederkehrende 
Azoleinheiten der allgemeinen Formel (I) und/oder (II) und/oder (III) und/oder (IV) 
und/oder (V) und/oder (VI) und/oder (VII) und/oder (VIII) und/oder (IX) und/oder (X) 
und/oder (XI) und/oder (XII) und/oder (XIII) und/oder (XIV) und/oder (XV) und/oder 
(XVI) und/oder (XVI) und/oder (XVII) und/oder (XVIII) und/oder (XIX) und/oder (XX) 
und/oder (XXI) und/oder (XXII) 
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worin 

Ar gleich oder verschieden sind und fur eine vierbindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 1 gieich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 2 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei oder dreibindige aromatische 

oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 3 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 4 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 5 gleich oder verschieden sind und fur eine vierbindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 6 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 7 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 8 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 9 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei- oder drei- oder vierbindige 

aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein 

kann, 

Ar 10 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei- oder dreibindige aromatische 
oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 

Ar 11 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 

X gleich oder verschieden ist und fur Sauerstoff, Schwefel oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1- 20 Kohlenstoffatome 
aufweisende Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte 
Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe a!s weiteren Rest tragt 

R gleich oder verschieden fur Wasserstoff, eine Alkylgruppe und eine 

aromatische Gruppe steht, mit der MaRgabe das R in Formel (XX) nicht 
Wasserstoff ist und 

n, m eine ganze Zahl grofter gleich 10, bevorzugt grafter gleich 100 ist. 

Bevorzugte aromatische oder heteroaromatische Gruppen leiten sich von Benzol, 
Naphthalin, Biphenyl, Diphenylether, Diphenylmethan, Diphenyldimethylmethan, 
Bisphenon, Diphenylsulfon, Chinolin, Pyridin, Bipyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, 
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Triazin, Tetrazin, Pyrol, Pyrazol, Anthracen, Benzopyrrol, Benzotriazol, 
Benzooxathiadiazol, Benzooxadiazol, Benzopyridin, Benzopyrazin, 
Benzopyrazidin, Benzopyrimidin, Benzopyrazin, Benzotriazin, Indolizin, Chinolizin, 
Pyridopyridin, Imidazopyrimidin, Pyrazinopyrimidin, Carbazol, Aciridin, Phenazin, 
Benzochinolin, Phenoxazin, Phenothiazin, Acridizin, Benzopteridin, Phenanthrolin 
und Phenanthren, die gegebenenfalls auch substituiert sein konnen, ab. 

Dabei ist das Substitionsmuster von Ar\ Ar 4 , Ar 6 , Ar 7 , Ar 8 , Ar 9 , Ar 10 , Ar 11 beliebig, im 
Falie vom Phenylen beispielsweise kann Ar 1 , Ar 4 , Ar 6 , Ar 7 , Ar 8 , Ar 9 , Ar 10 , Ar 11 ortho-, 
meta- und para-Phenylen sein. Besonders bevorzugte Gruppen leiten sich von 
Benzol und Biphenylen, die gegebenenfalls auch substituiert sein konnen, ab. 

Bevorzugte Alkylgruppen sind kurzkettige Alkylgruppen mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen, wie z. B. Methyl-, Ethyl-, n- oder i-Propyl- und t-Butyl-Gruppen. 

Bevorzugte aromatische Gruppen sind Phenyl- oder Naphthyl-Gruppen. Die 
Alkylgruppen und die aromatischen Gruppen konnen substituiert sein. 

Bevorzugte Substituenten sind Halogenatome wie z. B. Fluor, Aminogruppen, 
Hydroxygruppen oder kurzkettige Alkylgruppen wie z. B. Methyl- oder Ethylgruppen. 

Bevorzugt sind Polyazole mit wiederkehrenden Einheiten der Forme! (I) bei denen 
die Reste X innerhalb einer wiederkehrenden Einheit gleich sind. 

Die Polyazole konnen grundsatzlich auch unterschiedliche wiederkehrende 
Einheiten aufweisen, die sich beispielsweise in ihrem Rest X unterscheiden. 
Vorzugsweise jedoch weist es nur gleiche Reste X in einer wiederkehrenden Einheit 
auf. 

Weitere bevorzugte Polyazol-Polymere sind Poiyimidazole, Polybenzthiazole, 
Polybenzoxazole, Polyoxadiazole, Polyquinoxalines, Polythiadiazole Poly(pyridine), 
Poly(pyrimidine), und Poly(tetrazapyrene). 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das Polymer 
enthaltend wiederkehrende Azoleinheiten ein Copolymer oder ein Blend, das 
mindestens zwei Einheiten der Formel (I) bis (XXII) enthalt, die sich voneinander 
unterscheiden. Die Polymere konnen als Blockcopolymere (Diblock, Triblock), 
statistische Copolymere, periodische Copolymere und/oder altemierende Polymere 
vorliegen. 
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In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Polymer enthaltend wiederkehrende Azoleinheiten ein Polyazol, das nur Einheiten 
der Formel (I) und/oder (li) enthalt. 

Die Anzahl der wiederkehrende Azoleinheiten im Polymer ist vorzugsweise eine 
ganze Zahl groSer gleich 10. Besonders bevorzugte Polymere enthalten mindestens 
100 wiederkehrende Azoleinheiten. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind Polymere enthaltend wiederkehrenden 
Benzimidazoleinheiten bevorzugt. Einige Beispiele der auBerst zweckmafcigen 
Polymere enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten werden durch die 
nachfolgende Formeln wiedergegeben: 
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wobei n und m eine ganze Zahl gro&er gleich 10, vorzugsweise groBer gleich 100 
ist. 

Die mittel des beschriebenen Verfahrens erhaltlichen Polyazole, insbesondere 
jedoch die Poiybenzimidazole zeichnen sich durch ein hohes Molekulargewicht aus. 
Gemessen als Intrinsische Viskositat betragt diese mindestens 1,4 dl/g und liegt 
somit deutlich uber derdes handelsublichen Polybenzimidazol (IV < 1,1 dl/g). 

Insofern die Mischung gemaS Schritt A) auch Tricarbonsauren bzw. Tetracarbonsare 
enthalt wird hierdurch eine Verzweigung/Vernetzung des gebildeten Polymeren 
erzielt. Diese tragt zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaft bei. 
Behandlung der gemaS Schritt C) erzeugten Polymerschicht in Gegenwart von 
Feuchtigkeit bei Temperaturen und fur eine Dauer ausreichend bis die Schicht eine 
ausreichende Festigkeit fur den beabsichtigten Einsatzzweck besitzt. Die 
Behandlung kann soweit erfoigen, daft die Membran selbsttragend ist, so daft sie 
ohne Beschadigung vom Trager abgelost werden kann (Schritt E). 

In einer Variante des Verfahrens kann durch Erwarmen der Mischung aus Schritt A) 
auf Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C, bereits die Bildung 
von Oligomeren und/oder Polymeren bewirkt werden. In Abhangigkeit von der 
gewahlten Temperatur und Dauer, kann anschlieBend auf die Erwarmung in Schritt 
C) teilweise oder ganzlich verzichtet werden. Auch diese Variante ist Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung. 

Es hat sich weiterhin gezeigt, daS bei Verwendung von aromatischen 
Dicarbonsauren (oder heteroaromatischen Dicarbonsaure) wie Isophthalsaure, 
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Terephthalsaure, 2,5-Dihydroxyterephthalsaure, 4,6-Dihydroxyisophthalsaure, 2,6- 
Dihydroxyisophthalsaure, Diphensaure, 1 ,8-Dihydroxynaphthalin-3,6-Dicarbonsaure, 
Diphenylether-4,4'-Dicarbonsaure, Benzophenon-4,4'-dicarbonsaure, 
Dipheny!sulfon-4,4'-dicarbonsaure, Biphenyl-4,4'-dicarbonsaure, 4- 
Trifluoromethylphthalsaure, Pyridin-2,5-dicarbonsaure, Pyridin-3,5-dicarbonsaure, 
Pyridin-2,6-dicarbonsaure, Pyridin-2,4-dicarbonsaure, 4-Phenyl-2,5- 
pyridindicarbonsaure, 3,5-Pyrazoldicarbonsaure, 2,6 -Pyrimidindicarbonsaure.2,5- 
Pyrazindicarbonsaure. 

die Temperatur in Schritt C) - Oder falls die Bildung von Oligomeren und/oder 
Polymeren bereits in Schritt A) gewunscht wird - im Bereich von bis zu 300°C, 
vorzugsweise zwischen 100°C und 250°C, gCinstig ist. 

Die Behandlung der Polymerfolie in Schritt D) erfolgt bei Temperaturen oberhalb 0°C 
und kleiner 150°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 10°C und 120°C, 
insbesondere zwischen Raumtemperatur (20°C) und 90°C, in Gegenwart von 
Feuchtigkeit bzw. Wasser und/oder Wasserdampf bzw. und/oder wasserenthaltende 
Phosphorsaure von bis zu 85%. Die Behandlung erfolgt vorzugsweise, unter 
Normaldruck, kann aber auch unter Einwirkung von Druck erfolgen. Wesentlich ist, 
daS die Behandlung in Gegenwart von ausreichender Feuchtigkeit geschieht, 
wodurch die anwesende Polyphosphorsaure durch partielle Hydrolyse unter 
Ausbildung niedermolekularer Polyphosphorsaure und/oder Phosphorsaure zur 
Verfestigung der Polymerfolie beitragt. 

Die partielle Hydroiyse der Polyphosphorsaure in Schritt D) fuhrt zu einer 
Verfestigung der Polymerfolie so daS diese selbsttragend wird und fuhrt weiterhin zu 
einer Abnahme der Schichtdicke. 

Die in der Polyphosphorsaureschicht gemafc Schritt B) vorliegenden intra- und 
intermolekularen Strukturen (Interpenetrierende Netzwerke IPN) fuhren in Schritt C) 
zu einer geordneten Membranbildung, welche fur die guten Eigenschaften der 
gebildeten Polymerfolie verantwortlich zeichnet. 

Die obere Temperaturgrenze der Behandlung gemaft Schritt D) betragt in der Regel 
150°C. Bei extrem kurzer Einwirkung von Feuchtigkeit, beispielsweise von 
uberhitztem Dampf kann dieser Dampf auch hei&er als 150°C sein. Wesentlich fur 
die Temperaturobergrenze ist die Dauer der Behandlung. 

Die partielle Hydrolyse (Schritt D) kann auch in Klimakammem erfolgen bei der unter 
definierter Feuchtigkeitseinwirkung die Hydrolyse gezielt gesteuert werden kann. 
Hierbei kann die Feuchtigkeit durch die Temperatur bzw. Sattigung der 
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kontaktierenden Umgebung beispielsweise Gase wie Luft, Stickstoff, Kohlendioxid 
oder andere geeignete Gase, oder Wasserdampf gezielt eingestellt werden. Die 
Behandlungsdauer ist abhangig von den vorstehend gewahlten Parametern. 

Weiterhin ist die Behandlungsdauer von der Dicke der Membran abhangig. 

In der Regel betragt die Behandlungsdauer zwischen wenigen Sekunden bis 
Minuten, beispielsweise unter Einwirkung von uberhitztem Wasserdampf, oder bis 
hin zu ganzen Tagen, beispielsweise an der Luft bei Raumtemperatur und geringer 
relativer Luftfeuchtigkeit. Bevorzugt betragt die Behandlungsdauer zwischen 10 
Sekunden und 300 Stunden, insbesondere 1 Minute bis 200 Stunden. 

Wird die partielle Hydrolyse bei Raumtemperatur (20°C) mit Umgebungsluft einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 40-80% durchgefuhrt betragt die Behandlungsdauer 
zwischen 1 und 200 Stunden. 

Die gemaft Schritt D) erhaltene Polymerfolie ist vorzugsweise selbsttragend 
ausgebildet, d.h. sie kann gemaft Schritt E) vom Trager ohne Beschadigung gelost 
und anschlieftend gegebenenfalis direkt weiterverarbeiiet werden. 

Insofern die gemafc Schritt C) erhaltene Polymerfolie auf dem Trager 
weiterverarbeitet wird, beispielsweise zu einer Kompositmembran, kann auf Schritt 
D) ganz oder teilweise verzichtet werden. Dies trifft in diesem Fall ebenfalls auf 
Schritt E) und gegebenenfalis auf Schritt F) zu, insofern die Polyphosphorsaure in 
der nachfolgenden Verarbeitung nicht stort. Auch diese Variante ist Gegenstand der 
vorliegenden Erfindung. 

Im AnschluS an Schritt E) wird in Schritt F) die in der Polymerfolie enthaltene 
Polyphosphorsaure bzw. Phosphorsaure entfernt. Diese erfolgt mittels einer 
Behandiungs-Flussigkeit im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur (20°C) 
und der Siedetemperatur der Behandiungs-Flussigkeit (bei Normaldruck). 

Als Behandiungs-Flussigkeit im Sinne der Erfindung und im Sinne von Schritt F) 
werden bei Raumtemperatur [d.h. 20°C] flussig voriiegende Losungsmittel 
ausgewahlt aus der Gruppe der Alkohole, Ketone, Alkane (aliphatische und 
cycloaliphatische), Ether (aliphatische und cycloaliphatische), Glykole, Ester, 
Carbonsauren, wobei die vorstehenden Gruppenmitglieder halogeniert sein konnen, 
Wasser und Gemische derselben eingesetzt. 
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Vorzugsweise werden C1-C10 Alkohole, C2-C5 Ketone, C1-C10-Alkane 
(aliphatische und cycloaliphatische), C2-C6-Ether (aliphatische und 
cycloaliphatische), C2-C5 Ester, C1-C3 Carbonsauren, Dichlormethan, Wasserund 
Gemische derselben eingesetzt. 

Nachfolgend wird die in Schritt F) eingeschleuste Behandlungs-Flussigkeit wieder 
entfernt. Dieses erfolgt vorzugsweise durch Trocknung, wobei die Temperatur und 
der Umgebungsdruck in Abhangigkeit vom Partial-Dampfdruck der Behandlungs- 
Flussigkeit gewahlt wird. Ublicherweise erfolgt die Trocknung bei Normaldruck und 
Temperaturen zwischen 20°C und 200°C. Eine schonendere Trocknung kann auch 
im Vakuum erfolgen. Anstelle der Trocknung kann in die Membran auch abgetupft 
und somit von uberschussiger Behandlungs-Flussigkeit befreit werden. Die 
Reihenfolge ist unkritisch. 

Im AnschluB an die Behandlung gemafc Schritt F) kann die Polymerfolie durch 
Einwirken von Hitze in Gegenwart von Luftsauerstoff an der Oberflache noch 
vernetzt werden. Diese Hartung der Folienoberflache verbessert die Eigenschaften 
zusatzlich. Diese Behandlung kann die vorstehende Trockung teilweise oder ganz 
ersetzen, bzw. mit dieser Kombiniert werden. 

Die Vernetzung kann auch durch Einwirken von IR bzw. NIR (IR = InfraRot, d. h. 
Licht mit einer Wellenlange von mehr als 700 nm; NIR = Nahes IR, d. h. Licht mit 
einer Wellenlange im Bereich von ca. 700 bis 2000 nm bzw. einer Energie im 
Bereich von ca. 0.6 bis 1.75 eV) erfolgen. Eine weitere Methode ist die Bestrahlung 
mit B-Strahlen. Die Strahlungsdosis betragt hierbei zwischen 5 und 200 kGy. 

Des weiteren kann im Anschluft an die Behandlung gemafc Schritt F) eine 
thermische Nachbehandlung mit Schwefelsaure erfolgen. Dies fuhrt zu einer 
weiteren anwendungstechnischen Verbesserung der Oberflache. 

Die erfindungsgemafce Polymerfolie weist verbesserte Materialeigenschaften 
gegenuber den bisher bekannten Polymerfolien auf. 

Zusatzlich weist die erfindungsgema&e Polymerfolie neben den bekannten Vorteilen 
von Separationsmembranen auf Basis von Polyazolen, wie hohe Temperatur- und 
Chemikalienbestandigkeit, eine verbesserte mechanische Eigenschaften infolge 
eines hoheren Molekulargewichtes auf. Dieses fuhrt die zu einer erhohten 
Langzeitstabilitat und Lebensdauer sowie einem verbesserten Separatjonsverhalten. 
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Insbesondere jedoch, enthalten diese Polymerfolien keine Verunreinigungen, die nur 
aufwendig bzw. nicht vollstandig entfemt werden konnen. 



Solche Separationsmembranen konnen als dichte Polymerfilme, porose 

Hohlfasermembranen oder als porose, Polymerfilme gegebenfalls als 

Kompositmembran (bestehend aus meheren unterschiedlich offenporigen Schichten, 

teilweise mit einer dunnen dichten Filmdicke versehen) hergestellt werden. 

Die Schichten konnen aus unterschiedlichen Polymerschichten bestehen oder als 

integraiasymmetrische Membran aus einem Polymer hergestellt werden, 

Zur Herstellung einer porosen Membran kann die Polymerlosung aus Schritt A) 

ebenfalls ein sogenannter Porenbildner wie zum Beispiel Glycerin enthalten. 

Die porose Membran kann zur Stabilitat der Poren nach dem Herstellungsprozeti mit 

Glycerin gefullt werden. 

Bei der Behandlung in Schritt F) kommt es durch Losemittelaustausch zur 
Ausbildung bekannter poroser Strukturen. Je nach Wahl der Zusammensetzung des 
Fallmittels konnen somit unterschiedliche Morphologien der Separationsmembranen 
herbeigefuhrt werden. Fur Separationsanwendungen werden folgende Strukturen 
bevorzugt: i) symmetrische, porose Struktur; ii) Asymmetrische porose Struktur mit 
einer Polymerverdichtung nahe einer Membranoberfiache und iii) mit einer dunnen 
selektiven Polymerschicht beschichtete porose Filme des Typus i) und ii). 
Desweiteren konnen die einzelnen Schichten aus unterschiedlichen Polymertypen 
bestehen. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen solcher besonders 
geeigneter Strukturen von Polybenzimidazolmembran sind in Journal of Membrane 
Science Band 20 ,1984, Seiten 147-66 offenbart. 

Solche Phaseninversionsmembranen und Strukturen sind dem Fachmann bekannt. 
Membranen mit assymetrischer oder symmetrischer poroser Struktur werden 
angewendet als Separations- bzw. Filtrationsmembranen fur Luft und Gasfiltration 
oder der Mikro- oder Ultrafiltration und der Dialyse fur FlQssigkeiten. Membranen die 
aus dunnen dichten selektiven Schicht bestehen, die auf mit asymmetrischer, 
poroser Struktur oder Compositmembranen aufgebracht sind, konnen vielseitig zur 
Umkehrosmose, Nanofiltration, insbesondere zur Wasserentsalzung, oder zur 
Gasaufbereitung benutzt werden. Dichte Filme konnen zur Elektrodialyse oder 
Elektrolyse eingesetzt werden. 

Eine besonders zweckmassige Anwendung ist die Separation von Wasserstoff und 
Kohlendioxid aus Gasgemischen in Kombination mit einem porosen metallischen 
Trager. Alternative Technologien zur C0 2 -Trennung benotigen wegen der geringen 



WO 2004/024797 PCT/EP2003/009020 

20 

thermischen Stabilitat der Polymermembran eine Abkuhlung des Gases auf 150°C 
wodurch der Wirkungsgrad verringert wird. Die erfindungsgemassen 
Separationsmembranen auf Basis von Polyazolen konnen bis zu einer Temperatur 
von 400°C dauerhaft betrieben werden und fiihren so zu einer Erhohung der 
Ausbeute und einer Verringerung der Kosten. 

Fur weitere Informationen uber Separationsmembranen auf Basis von Polyazolen 
wird auf die Fachliteratur, insbesondere auf die Patente WO 98/14505; US-A- 
4693815; US-A-4693824; US-A-375262; US-A-3737042; US-A-4512894; US-A- 
448687; US-A-3841492 verwiesen. Die in den vorstehend genannten Literaturstellen 
enthaltene Offenbarung hinsichtlich des Aufbaues und der Herstellung von 
Separationsmembranen wird durch die vorliegende Erfindung mit umfafct und ist 
Bestandteil der vorliegenden Beschreibung. Insbesondere konnen solche 
Separationsmembranen in Form von flachen Filmen oder als Hohlfasermembranen 
hergestellt werden. 

Zur weiteren Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften konnen der 
Polymerfolie zusatzlich noch Fullstoffe zugesetzt werden. Die Zugabe kann 
entweder bei Schritt A erfolgen oder nach der Polymerisation 

Nicht limitierende Beispiele fur derartige Fullstoffe sind 
Oxide wie Al 2 0 3 , Sb 2 0 5 , Th0 2 , Sn0 2 , Zr0 2) M0O3 

Silikate wie Zeolithe, Zeolithe(NH 4 +), Schichtsilikate, Gerustsilikate, H-Natrolite, 
H-Mordenite, NH 4 -Analcine, NH 4 -Sodalite, NH 4 -Gallate, H- 
Montmorillonite 

Fullstoffe wie Carbide, insbesondere SiC, Si 3 N 4 , Fasern, insbesondere Glasfasern, 
Glaspulvern und/oder Polymerfasern, bevorzugt auf Basis von 
Polyazolen. 

Als weiteres kann die Polymerfolie auch Additive enthalten, die im Betrieb bei der 
Gasfiltration moglicherweise erzeugten Radikale abfangen oder zerstoren. 
Nicht limitierende Beispiele fur solche Additive sind: 

Bis(trifluormethyl)nitroxid, 2,2-Diphenyl-1-pikrinylhydrazyl, Phenole, Alkylphenole, 
sterisch gehinderte Alkylphenole wie zum Beispiel irganox, aromatische Amine, 
sterisch gehinderte Amine wie zum Beispiel Chimassorb; sterisch gehinderte 
Hydroxylamine, sterisch gehinderte Alkylamine, sterisch gehinderte Hydroxylamine, 
sterisch gehinderte Hydroxylaminether, Phosphite wie zum Beispiel Irgafos, 
Nitrosobenzol, Methyl.2-nitroso-propan, Benzophenon, Benzaldehyd-tert.-butylnitron, 
Cysteamin, Melanine, Bleioxide, Manganoxide, Nickeloxide, Cobaltoxide. 
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Zu moglichen Einsatzgebieten der erfindungsgemalien Polymerfolien gehort unter 
anderem die Verwendung als Filtermedium in der Gasfiltration und als Membran im 
Bereich der Gas-trennung bzw. Gasaufreinigung, sowie in der Umkehrosmose, der 
Nanofiltration, der Ultrafiltration, der Mikrofiltration, der Dialyse und der 
Elektrodialyse. Des weiteren als Substrate fur flexible elektrische Schaltungen, als 
Batterieseparatoren, als Membranen in der Elektrolyse als Schutzfolie fur elektrische 
Kabel, als Isolator in elektrischen Bauteilen und Vorrichtungen wie Kondensatoren, 
als Schutzfolie fur Metall- und sonstige Oberflachen. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Polymer auf Basis 
von Polyazolen gemaS den vorstehenden Merkmalen deren Molekulargewicht 
ausgedruckt als Intrinsische Viskositat mindestens 1,4 dl/g betragt und das durch ein 
Verfahren umfassend die Schritte 

A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen 
rnit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. deren Estern, die 
mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure-Monomer enthalten, oder 
Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen 
Diaminocarbonsauren, in Polyphosphorsaure unter Ausbildung einer Losung 
und/oder Dispersion 

B) Erwarmen des Gemische erhaltlich gemaB Schritt B) unter Inertgas auf 
Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter Ausbildung 
des Polyazol-Polymeren, 

C) Ausfallen des in Schritt C) gebildeten Polymeren, Isolieren und Trocknen des 
erhaltenen Polymerpulvers, 

erhaltlich ist 

Die bevorzugten Ausfuhrungsformen fur die Schritte A) und B) wurden bereits 

dargelegt, so dafc an dieser Stelle auf deren Wiederholung verzichtet wird. 

Das Ausfallen in Schritt C) kann durch Einbringen des Materials aus Schritt B) in ein - 

Fallungsbad. Dieses Einbringen erfolgt im Temperaturbereich zwischen 

Raumtemperatur (20°C) und der Siedetemperatur der Fallungs-Flussigkeit (bei 

Normaldruck). 

Als Fallungs-Flussigkeit im Sinne der Erfindung und im Sinne von Schritt C) werden 
bei Raumtemperatur [d.h. 20°C] flussig vorliegende Losungsmittel ausgewahlt aus 
der Gruppe der Alkohole, Ketone, Alkane (aliphatische und cycloaliphatische), Ether 
(aliphatische und cycloaliphatische), Ester, Carbonsauren, wobei die vorstehenden 
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Gruppenmitglieder halogeniert sein konnen, Wasser, anorganischen Sauren (wie 
z.B. H3P04, H2S04) und Gemische derselben eingesetzt. 



Vorzugsweise werden C1-C10 Alkohole, C2-C5 Ketone, C1-C10-Alkane 
(aliphatische und cycloaliphatische), C2-C6-Ether (aliphatische und 
cycloaliphatische), C2-C5 Ester, C1-C3 Carbonsauren, Dichlormethan, Wasser und 
Gemische derseiben eingesetzt. 

Nachfolgend wird das ausgefallte Polymer von der Faliungs-Flussigkeit wieder 
befreit. Dieses erfolgt vorzugsweise durch Trocknung, wobei die Temperatur und der 
Umgebungsdruck in Abhangigkeit vom Partial-Dampfdruck der Faliungs-Flussigkeit 
gewahlt wird. Ublicherweise erfolgt die Trocknung bei Normaldruck und 
Temperaturen zwischen 20°C und 200°C. Eine schonendere Trocknung kann auch 
im Vakuum erfolgen. Die Trocknungsmethode unterliegt keiner Einschrankung. 

Die mittel des beschriebenen Verfahrens erhaltlichen Polyazole, insbesondere 
jedoctrdie Polybenzimidazole zeichnen sich durch ein hohes Molekulargewicht aus. 
Gemessen als Intrinsische Viskositat betragt diese mindestens 1,4 dl/g, 
vorzugsweise mindestens 1,5 di/g und liegt somit deutlich uber dem von 
handelsublichem Polybenzimidazol (IV < 1,1 dl/g). 

Die so erhaltenen Polymerpulver sind insbesondere als Rohstoff zur Herstellung von 
Formkorpern, insbesondere fur Folien und Fasern, geeignet 

Ein weitere Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Polymerfaser auf Basis 
von Polyazolen deren Molekulargewicht ausgedruckt als Intrinsische Viskositat 
mindestens 1,4 dl/g betragt und die durch ein Verfahren umfassend die Schritte 

A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen 
mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. deren Estern, die 
mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure-Monomer enthalten, oder 
Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen 
Diaminocarbonsauren, in Polyphosphorsaure unter Ausbildung einer Losung 
und/oder Dispersion 

B) Erwarmen der Mischung aus Schritt A) auf Temperaturen von bis zu 350°C, 
vorzugsweise bis zu 280°C unter Ausbildung des Polyazol-Polymeren, 

C) Extrusion des in Schritt B) gebildeten Polyazol-Polymeren unter Ausbildung 
von Fasern 

D) Einbringen der in Schritt C) gebildeten Fasern in ein Flussigkeitsbad, 

E) Isolieren und Trocknen der erhaltenen Fasern, 
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erhaltlich ist. 

Die bevorzugten Ausfuhrungsformen fur die Schritte A) und B) wurden bereits 
dargelegt, so daft an dieser Stelle auf deren Wiederholung verzichtet wird. 

Die Extrusion in Schritt C) kann mittel samtlicher bekannter Faserbildungsmethoden 
erfolgen. Die gebildeten Fasern konnen Endlos-Filamente sein oder - falls die 
Faserbildung analog der „Melt blow - Methode" erfolgt - Stapelfaser-Charakter 
aufweisen. Die Titer der gebildeten Fasern unterliegen keiner Einschrankung, so daft 
auch Monofile, d.h. Draht-ahnliche Fasern herstellbar sind. Neben diesen sind auch 
Hohlfasers herstellbar. Der gewunschte Titer ergibt sich aus der beabsichtigten 
Verwendung der Faser. Das gesamte Handling der gebildeten Faser kann mittels 
bekannter Faser-Technologien erfolgen. 

In einer Variante der Erfindung wird das in Schritt C) extrudierte Polyazol-Polymere 
zuvor mit einem Gas gesattigt wird. Hierzu sind alle unter den gewahlten 
Bedingungen inerten Gase geeignet. Die Sattigung erfolgt vorzugsweise im 
uberkritischen Zustand, so daft das Gas bei der nachfolgenden Expansion Poren 
bildet. Diese Technologie ist unter der Bezeichnung MuCeii® bekannt. Durch 
Anwendung der MuCell-Technologie auf das erfindungsgemafte Verfahren ist es 
erstmalig moglich, Mikro-Schaume von Polyazol-Polymeren, insbesondere auf Basis 
der Polymeren Polyimidazole, Polybenzthiazole, Polybenzoxazole, Poiyoxadiazole, 
Polyquinoxalines, Polythiadiazole Poly(pyridine), Poly(pyrimidine) und 
Poly(tetrazapyrene) zu erhalten. 

Nach der Extrusion gemaft Schritt C) werden die gebildeten Fasern in ein 
Fallungsbad eingebracht Dieses Einbringen erfolgt im Temperaturbereich zwischen 
Raumtemperatur (20°C) und der Siedetemperatur der Fallungs-Flussigkeit (bei 
Normaldruck). 

Als Fallungs-Flussigkeit im Sinne der Erfindung und im Sinne von Schritt C) werden 
bei Raumtemperatur [d.h. 20°C] flussig vorliegende Losungsmittel ausgewahlt aus 
der Gruppe der Alkohole, Ketone, Alkane (aliphatische und cycloaliphatische), Ether 
(aliphatische und cycloaliphatische), Ester, Carbonsauren, wobei die vorstehenden 
Gruppenmitglieder halogeniert sein konnen, Wasser, anorganischen Sauren (wie 
z.B. H3P04, H2S04) und Gemische derselben eingesetzt. 

Vorzugsweise werden C1-C10 Alkohole, C2-C5 Ketone, C1-C10-AIkane 
(aliphatische und cycloaliphatische), C2-C6-Ether (aliphatische und 
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cycloaliphatische), C2-C5 Ester, C1-C3 Carbonsauren, Dichlormethan, Wasser und 
Gemische derselben eingesetzt. 

Nachfolgend wird die Faser von dem Fallungs-Flussigkeit befreit. Dieses erfolgt 
vorzugsweise durch Trocknung, wobei die Temperatur und der Umgebungsdruck in 
Abhangigkeit vom Partial-Dampfdruck der Fallungs-Flussigkeit gewahlt wird. 
Oblicherweise erfolgt die Trocknung bei Normaldruck und Temperaturen zwischen 
20°C und 200°C. Eine schonendere Trocknung kann auch im Vakuum erfolgen. Die 
Trocknungsmethode unterliegt keiner Einschrankung. 

Die Behandlung im Fallungsbad kann zur Ausbildung von porosen Strukturen fuhren. 
Je nach Verwendung sind diese fur die nachfolgende Verwendung erwunscht. 

In einer Variante konnen die Fasern nach der Extrusion gemafc Schritt C) eine 
Behandlung der gebildeten Faser wie in Schritt D) beschrieben erfolgen. 
Diese Behandlung der Faser erfolgt bei Temperaturen oberhalb 0°C und kleiner 
150°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 10°C und 120°C, insbesondere 
zwischen Raumtemperatur (20°C) und 90°C, in Gegenwart von Feuchtigkeit bzw. 
Wasser und/oder Wasserdampf bzw. und/oder wasserenthaltende Phosphorsaure 
von bis zu 85%. Die Behandlung erfolgt vorzugsweise unter Normaldruck, kann aber 
auch unter Einwirkung von Druck erfolgen. Wesentlich ist, daft die Behandlung in 
Gegenwart von ausreichender Feuchtigkeit geschieht, wodurch die anwesende 
Polyphosphorsaure durch partielle Hydrolyse unter Ausbildung niedermolekularer 
Polyphosphorsaure und/oder Phosphorsaure zur Verfestigung der Faser beitragt. 

Die partielle Hydrolyse der Polyphosphorsaure fuhrt zu einer Verfestigung der Faser 
so dafc diese selbsttragend wird und fuhrt weiterhin zu einer Abnahme des Titers der 
Faser. 

Die in der Polyphosphorsaureschicht vorliegenden intra- und intermolekularen 
Strukturen (Interpenetrierende Netzwerke IPN) fuhren zu einer geordneten 
Polymerstruktur, welche fur die guten Eigenschaften der gebildeten Faser 
verantwortlich zeichnet. 

Die obere Temperaturgrenze der Behandlung betragt in der Regel 150°C. Bei 
extrem kurzer Einwirkung von Feuchtigkeit, beispielsweise von Uberhitztem Dampf 
kann dieser Dampf auch heifter als 150°C sein. Wesentlich fur die 
Temperaturobergrenze ist die Dauer der Behandlung. 
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Die partielle Hydrolyse (Schritt D) kann auch in Klimakammern erfolgen bei der unter 
definierter Feuchtigkeitseinwirkung die Hydrolyse gezielt gesteuert werden kann. 
Hierbei kann die Feuchtigkeit durch die Temperatur bzw. Sattigung der 
kontaktierenden Umgebung beispielsweise Gase wie Luft, Stickstoff, Kohlendioxid 
oder andere geeignete Gase, oder Wasserdampf gezielt eingestellt werden. Die 
Behandlungsdauer ist abhangig von den vorstehend gewahlten Parametern. 

Weiterhin ist die Behandlungsdauer von der Dicke der Faser abhangig. 

In der Regel betragt die Behandlungsdauer zwischen wenigen Sekundenbruchteilen 
bis hin zu mehreren Sekunden, beispielsweise unter Einwirkung von uberhitztem 
Wasserdampf, oder erhitzter feuchter Luft. 

Grundsatzlich kann die Behandlung auch bei Raumtemperatur (20°C) mit 
Umgebungsluft einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-80% durchgefuhrt werden. 
Hierdurch verlangert sich jedoch die Behandlungsdauer. 
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1 . Polymerfolie auf Basis von Polyazolen erhaltlich durch ein Verfahren 
umfassend die Schritte 

A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen 
mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. deren Estern, die 
mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure-Monomer enthalten, oder 
Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen 
Diaminocarbonsauren, in Polyphosphorsaure unter Ausbildung einer Losung 
und/oder Dispersion 

B) Aufbringen einer Schicht unter Verwendung der Mischung gemafc Schritt A) auf 
einem Trager, 

C) Erwarmen des flachigen Gebildes/Schicht erhaltlich gemafc Schritt B) unter 
Inertgas auf Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter 
Ausbildung des Polyazol-Polymeren, 

D) Behandlung der in Schritt C) gebildeten Polymerfolie (bis diese selbsttragend 
ist), 

E) Ablosen der in Schritt D) gebildeten Polymerfolie vom Trager, 

F) Entfernen der vorhandenen Poiyphosphorsaure bzw. Phosphorsaure und 
Trocknung. 

2. Polymerfolie gemafc Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafc als aromatische 
Tetra-Amino-Verbindungen 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 2,3,5,6- 
Tetraaminopyridin, 1,2,4,5-Tetraaminobenzol, 3,3',4,4'- 
Tetraaminodiphenylsulfon, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylether, 3, 3', 4,4'- 
Tetraaminobenzophenon, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenylmethan und S^'^^'- 
Tetraaminodiphenyldimethylmethan 

3. Polymerfolie gemafc Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daS als aromatische 
Dicarbonsauren Isophthalsaure, Terephthalsaure, Phthalsaure, 5- 
Hydroxyisophthalsaure, 4-Hydroxyisophthalsaure, 2-Hydroxyterephthalsaure, 
5-Aminoisophthalsaure, 5-N,N-Dimethylaminoisophthalsaure, 5-N.N- 
Diethylaminoisophthalsaure, 2,5-Dihydroxyterephthalsaure, 2,5- 
Dihydroxyisophthalsaure, 2,3-Dihydroxyisophthalsaure, 2,3- 
Dihydroxyphthalsaure, 2,4-Dihydroxyphthalsaure. 3,4-Dihydroxyphthalsaure, 3- 
Fluorophthalsaure, 5-Fluoroisophthalsaure, 2-Fluoroterphthalsaure, 
Tetrafluorophthalsaure, Tetrafluoroisophthalsaure, Tetrafluoroterephthalsaure, 
1,4-Naphthalindicarbonsaure, 1,5-Naphthalindicarbonsaure, 2,6- 
Naphthalindicarbonsaure, 2,7-Naphthalindicarbonsaure, Diphensaure, 1,8- 
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dihydroxynaphthalin-3,6-dicarbonsaure, Diphenylether-4,4'-dicarbonsaure, 
Benzophenon-4,4'-dicarbonsaure, DiphenylsuIfon-4,4'-dicarbonsaure, Biphenyl- 
4,4'-dicarbonsaure, 4-TrifluoromethylphthaIsaure, 2,2-Bis(4- 
carboxyphenyl)hexafluoropropan, 4,4'-Stilbendicarbonsaure, 4- 
Carboxyzimtsaure, bzw. deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5-C12-Aryl-Ester, 
oder deren Saureanhydride Oder deren Saurechloride eingesetzt werden. 

4. Polymerfolie gemafc Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daG als aromatische 
Carbonsaure Tri-carbonsauren, Tetracarbonsauren bzw. deren C1-C20-Alkyl- 
Ester oder C5-C12-Aryl-Ester oder deren Saureanhydride oder deren 
Saurechloride, vorzugsweise 1,3,5-benzene-tricarboxylic acid (trimesic acid); 

1 ,2,4-benzene-tricarboxylic acid (trimellitic acid); (2- 

Carboxyphenyl)iminodiessigsaure, 3,5,3'-biphenyltricarboxylic acid; 3,5,4'- 
biphenyltricarboxylic acid und/oder 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid eingesetzt 
werden. 

5. Polymerfolie gema& Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafc als aromatische 
Carbonsaure Tetracarbonsauren deren C1-C20-AIkyl-Ester oder C5-C12-Aryl- 
Ester oder deren Saureanhydride oder deren Saurechloride, vorzugsweise 
Benzol 1 ,2,4,5-tetracarbonsauren; Naphthalin-1 ,4,5,8-tetracarbonsauren 
3,5,3', 5'-biphenyltetracarboxylic acid; Benzophenontetracarbonsaure, 3,3',4,4'- 
Biphenyltetracarbonsaure, 2,2 , ,3,3'-Biphenyltetracarbonsaure, 1 ,2,5,6- 
Naphthalintetracarbonsaure, 1 ,4,5,8-Naphthalintetracarbonsaure eingesetzt 
werden. 

6. Polymerfolie gemafc Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daS der Gehalt an 
Tri-carbonsaure bzw. Tetracarbonsauren (bezogen auf eingesetzte 
Dicarbonsaure) betragt zwischen 0 und 30 Mol-%, vorzugsweise 0,1 und 20 
Mol %, insbesondere 0,5 und 10 Mol-%. betragt. 

7. Polymerfolie gemaS Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB als 
heteroaromatische Carbonsauren heteroaromatische Di-carbonsauren und Tri- 
carbonsauren und Tetra-Carbonsauren eingesetzt werden, welche mindestens 
ein Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Phosphoratom im Aromaten enthalten, 
vorzugsweise Pyridin-2,5-dicarbonsaure, Pyridin-3,5-dicarbonsaure, Pyridin- 
2,6-dicarbonsaure, Pyridin-2,4-dicarbonsaure, 4-Phenyl-2,5- 
pyridindicarbonsaure, 3,5-Pyrazoldicarbonsaure, 2,6 - 

Pyrimidindicarbonsaure,2,5-Pyrazindicarbonsaure, 2,4,6-Pyridintricarbonsaure, 
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BenzimidazoI-5,6-dicarbonsaure, sowie deren C1-C20-Alkyl-Ester oder C5- 
C12-Aryl-Ester, oder deren Saureanhydride oder deren Saurechloride. 

8. Polymerfolie gemafc Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB in Schritt A) 
eine Polyphosphorsaure mit einem Gehalt berechnet als P2O5 (acidimetrisch) 
von mindestens 83% eingesetzt wird. 



9. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daft in Schritt A) 
eine Losung oder eine Dispersion/Suspension erzeugt wird. 

1 0. Polymerfolie gemaG Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dak in Schritt C) ein 
Polymere auf Basis von Polyazol enthalt wiederkehrende Azoleinheiten der 
allgemeinen Formel (I) und/oder (II) und/oder (III) und/oder (IV) und/oder (V) 
und/oder (VI) und/oder (VII) und/oder (VIII) und/oder (IX) und/oder (X) und/oder 
(XI) und/oder (XII) und/oder (XIII) und/oder (XIV) und/oder (XV) und/oder (XVI) 
und/oder (XVI) und/oder (XVII) und/oder (XVIII) und/oder (XIX) und/oder (XX) 
und/oder (XXI) und/oder (XXII) 
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worin 

Ar gleich oder versphieden sind und fur eine vierbindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 1 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 2 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei oder dreibindige aromatische 

oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 3 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 4 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 5 gleich oder verschieden sind und fur eine vierbindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 6 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 7 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 8 gleich oder verschieden sind und fur eine dreibindige aromatische oder 

heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 
Ar 9 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei- oder drei- oder vierbindige 

aromatische oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein 

kann, 

Ar 10 gleich oder verschieden sind und fur eine zwei- oder dreibindige aromatische 
oder heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 

Ar 11 gleich oder verschieden sind und fur eine zweibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppe, die ein- oder mehrkernig sein kann, 

X gleich oder verschieden ist und fur Sauerstoff, Schwefel oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome 
aufweisende Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte 
Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt 

R gleich oder verschieden fur Wasserstoff, eine Alkylgruppe und eine 

aromatische Gruppe steht, mit der Mafcgabe das R in Formel (XX) nicht 
Wasserstoff ist, und 

n, m eine ganze Zahl groSer gleich 10, bevorzugt grower gleich 100 ist, 

gebildet wird. 

1 1 . Polymerfolie gemaG Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daS in Schritt C) ein 
Polymer ausgewahlt aus der Gruppe Polybenzimidazol, Poly(pyridine), 
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Poly(pyrimidine), Polyimidazole, Polybenzthiazole, Polybenzoxazole, 
Polyoxadiazole, Polyquinoxalines, Polythiadiazole und Poly(tetrazapyrene) 
gebildet wird. 

12. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da(3» in Schritt C) ein 
Polymer enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten der Formel 

H 
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H 
i 




wobei n und m eine ganze Zahl grower gleich 10, vorzugsweise grofcer gleich 100 
ist, gebildet wird. 

1 3. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daQ> nach Schritt A) 
und vor Schritt B) die Viskositat durch Zugabe von Phosphorsaure eingestellt 
wird. 

14. Polymerfolie gemafc Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die gemali 
Schritt C) erzeugten Membran in Gegenwart von Feuchtigkeit bei 
Temperaturen und fur eine Zeitdauer behandelt wird bis die Membran 
selbsttragend ist und ohne Beschadigung vom Trager abgelost werden kann. 

15. Polymerfolie gemafc Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daft die Behandlung 
der Membran in Schritt D) erfolgt bei Temperaturen oberhalb 0°C und 150°C, 
vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 10°C und 120°C, insbesondere 
zwischen Raumtemperatur (20°C) und 90°C, in Gegenwart von Feuchtigkeit 
bzw. Wasser und/oder Wasserdampf erfolgt. 
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16. Polymerfolie gemali Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daft die Behandlung 
der Membran in Schritt D) zwischen 10 Sekunden und 300 Stunden, 
vorzugsweise 1 Minute bis 200 Stunden, betragt. 

17. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafc das Entfernen 
der Polyphosphorsaure bzw. der Phosphorsaure in Schritt F) mittels einer 
Behandlungs-Fliissigkeit erfolgt. 

1 8. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafc auf die 
Behandlung in Schritt D) verzichtet wird. 

1 9. Polymerfolie gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daS die 
Polymerfolie nach der Behandlung in Schritt D) nicht selbsttragend ist und zur 
Weiterverarbeitung auf dem Trager verbleibt. 

20. Verwendung der Polymerfolie gemaB einem der Anspruche 1 bis 19 als 
Filtermedium in der Gasfiltration, als Membran im Bereich der Gastrennung 
und/oder Gasaufreinigung, in der Umkehrosmose, der Nanofiltration, der 
Ultrafiltration, der Mikrofiltration, der Diaiyse, der Eiektrodiaiyse, als Substratfur 
elektrische Schaltungen, als Batterieseparatoren, als Membranen in der 
Elektrolyse, als Schutzfolie fur elektrische Kabel, als Isolator in elektrischen 
Bauteilen und Vorrichtungen wie Kondensatoren, als Schutzfolie fur Metall- und 
sonstige Oberflachen. 

21. Polymere auf Basis von Polyazolen definiert in den Ansprilchen 10 bis 12 
deren Molekulargewicht ausgedrOckt als Intrinsische Viskositat mindestens 1,4 
dl/g betragt und die durch ein Verfahren umfassend die Schritte 

A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino- 
Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. 
deren Estern, die mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure- 
Monomer enthalten, oder Mischen von einer oder mehreren aromatischen 
und/oder heteroaromatischen Diaminocarbonsauren, in Polyphosphorsaure 
unter Ausbildung einer Losung und/oder Dispersion 

B) Erwarmen des Gemische erhaltlich gemall Schritt B) unter Inertgas auf 
Temperaturen von bis zu 350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter 
Ausbildung des Polyazol-Polymeren, 

C) Ausfallen des in Schritt C) gebildeten Polymeren, Isolieren und Trocknen 
des erhaltenen Poiymerpulvers, 

erhaltlich ist. 
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22. Polymerfaser auf Basis von Polyazolen definiert in den Anspruchen 10 bis 12 
deren Moiekuiargewicht ausgedruckt als Intrinsische Viskositat mindestens 1,4 
dl/g betragt und die durch ein Verfahren umfassend die Schritte 

A) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino- 
Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsauren bzw. 
deren Estern, die mindestens zwei Sauregruppen pro Carbonsaure- 
Monomer enthalten, oder Mischen von einer oder mehreren -aromatischen 
und/oder heteroaromatischen Diaminocarbonsauren, in 
Polyphosphorsaure unter Ausbildung einer Losung und/oder Dispersion 

B) Erwarmen der Mischung aus Schritt A) auf Temperaturen von bis zu 
350°C, vorzugsweise bis zu 280°C unter Ausbildung des Polyazol- 
Polymeren, 

C) Extrusion des in Schritt B) gebildeten Polyazol-Polymeren unter 
Ausbildung von Fasern 

D) Einbringen der in Schritt C) gebildeten Fasern in ein Flussigkeitsbad, 

E) Isolieren und Trocknen der erhaltenen Fasern, 
erhaltlich ist. 

23. Polymerfaser gemaft Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daft die in Schritt 
C) gebildeten Fasern in ein Fallungsbad eingebracht werden. 

24. Polymerfaser gemaft Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB das in Schritt 
C) extrudierte Polyazol-Polymere rnit einem Gas gesattigt wird, vorzugsweise 
im uberkritischen Zustand, so daft das Gas bei der nachfolgenden Expansion 
Poren bildet. 
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0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er~ 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefQhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist ____ 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann alleln aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
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